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Demandc de 




Monsieur le Mlnlstrc de lfttonomle Natlonale 

Service de la Propriety Industrlelle, 
LUXEMBOURG 



mm 



CERTIFICAT D' ADDITION \ 

I. Requete ! 

..Soci§te Anonyme dite: L'OREAL, 14, rue Royale, F-75008 Paris, (D 
^represente par Waxweiler Jean, 21, all§e Scheffer, Luxembourg, 
aglssarit en qua 



depose ... cc douze juillet mille neuf cent soixante-seize <3> 
a. 15 . 00 heures, au Minis tere de l'Economie Nationale, a Luxembourg : 

3. la presente requete pour l'obtention d'un fcX^^J&D^KXXHXSSX'XftX 

.. - certificat d 1 addition au brevet no. 74708 du 6.4.1976<4> 

_5 onc : ernan ^ : nNouveau ^. terpolymeres et polymeres superieurs de N- 
alkyl acrylamide ou methacrylaniide, leur procede de preparation 
• et leurs utilisations en cosmetique" . 

declare, en assumant la responsabilite de cette declaration, que l'(es) inventeurfs) est (sont): 
-Claude MAHIEU, 90, avenue de Villiers, Paris 17eme, France <5> 
J^hristo^ avenue. Que stroy.-Epinay S/Seine, France 



2. la delegation de pouvoir, da tee de 

3. la description en langue frangaise 



tf Still 



i. 



if zr. 

de l'inventlon en clcux exemplaires : 

4. . ./ planches de dessin. en deux exemplaires ; 

• 5. la quittance des taxes versees au Bureau de rEnregistrement a Luxembourg, 

3e - douze juillet mille neuf cent soixante-seize 

revendique pour la susdite demande de brevet la prlorite d'une (des) demande(s) de 
f6) deposee(s) en (7) . 

le ^ _ ; . ;. (8) 

/ ■ 

au nom de , ... 191 

cllt domicile pour lui (elle) et, si designe, pour son mandataire, a Luxembourg 

...Jean Waxweiler,. 21,.. allee Scheffer, - Luxembourg U0) 
sol licit c la dcllvrance l1,un ( ^^ , ^^^2^^^^^§[^$|f^^ ) ^ rit et rcprfisente dans les annexes 

susmentionnccs, — avee ajournement dc cette delivrance a J8 



mois. 



L e jqa.ndataire 

- 1: 

II. rroces- verbal de Dopdt 

La susdite demande de^wx^x^Sx^icn a a $$i$>u*s?! n au Ministdrc de TEconomie Nationale. 
Service 1 de la Propria 6 Industrlelle a Luxembourg, en dale du : 

12.7.1976 



a 15.. 00 heures 



**8007 



ahed 



Pr. le Mlnlntrc de TEconomli* Nationals, 
I'd. 

-Le Chef du Service .A^l^/Propricte' Industrlelle, 



|!> Nom. prenom. firme, adtesse — (2) s'il y a fkd ',.r.cp risen ti pat I:/' agissant cn quality dc mo^tbtaire — (J) date du dc*p©t cn ttriite) 
Icttrcs — {if litre dc llntention — (5) noms ct adi^£^jjji)Jrfcvct, certificat d'addiliin. morfete d'milltd — (7) pays — (8) date — 
(9) ddposant oritfiuairc — (10) adrc«e — (11) 6. 12 ou 18 mois. 
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Brevet 
du 12.7.1976 

TItre dellvrt 



GRAND-DUCH6 DE LUXEMBOURG 




Monsieur le Minlstre de rficonomle Natlonale 

Service de la Proprtete Industrielle, 
LUXEMBOURG 




Dem a ,.dc dc mmmmsm 

CERTIFICAT D* ADDITION 
I. Rcquete 

Soci^te Anonyrae dite: L * OREAL , 14 , rue Royale, F-75008 Paris, U> 
represents par Waxweiler Jean, 21, all§e Scheffer, Luxembourg, 
agissant en qualite de mandataire 

. . (2) 



depose ce douze juillet mille neuf cent soixante-seize (3) 
a 1 5 . OO . . heures, au Ministere de l'Economie Nationnlc, a Luxembourg : 

J. la presente requete pour Intention d'un feXKX^*H3C}t»KX?(!K«XX^X 

certificat d'addition au brevet no. 74708 du 6.4.1976(4) 
concernant: "Nouveaux terpolym&res et polymeres super ieurs de N— 
alkyl acrylamide ou methacrylamide, leur proced*a de preparation 
et leurs utilisations en cosmetique" . 

declare, en assumant la responsabilite de cette declaration, que l'(es) Inventeur(s) est (sont): 
Claude MAHIEU, 90, avenue de Villiers, Paris 17£me, France (5) 
.Christos PAPANTONIOU, 12, avenue . Questroy-Epinay S/Seine, France 



2. la delegation de pouvoir, datee de 

3, la description en langue f rancaise 



de 1 'invention en deux exemplaires ; 

4- / planches de dessin, en deux exemplaires ; 

5, la quittance des taxes versees au Bureau de l'Enregistrement a Luxembourg, 

douze juillet mille neuf cent soixante-seize 

rovendique pour la susdltc demando de brevet la priority d'une (des) dcmande(s) de 
y deposeefs) en (7) ... ^ 



le 
le 



au nom dc i<D 
git domicile pour lui (elle) et, si designed pour son mandataire, a Luxembourg 
Jean Waxweiler, ...21, allee Scheffer, Luxembourg (10) 
solHcUe la deJivrance d'un ^^^^^^{^^^^q^ 1 * 11 Gt rcpresente" dans les annexes 
susment ion noes, - - avee ajournement do cette dellvrancc a j.8 
Le Jnandataire 



mols. 



II. Frocks-verbal de Depot 
La susditc demande de^N^oVx^fexfeit^ a^e^uepisel? au Mtntstdrc de rEcoiiomic Natlonale, 
Service* de la Propriety Industrielle a Luxembourg, en date du : 

12.7.1976 



a 15.00 . hcures 



* 68007 




Pr. le Mlnistre de I'Economii' Nntionnfe, 
d. 

Le Chef du Service 4lc\la>Troprlclc Industrielle. 



y\) Nom, prdnom, firme, adreisc — (2) s'il y a lletf .„t£presente pai agissant cn qualitd de rnnjftiatairc - <J> date du depot cn t«utc» 
lettres — (4) litre de I'inventlon — (5) noms et adrc ^s'^''(S ).bfeT«t. certificat d'udditfon. morfele d'utilltt — (7) pay* - («» datf - 
(9) deposant originairc — (10) adresse — (II) 6. 12 ou 18 molt. 
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Serie l86bis 



"Terpolymeres N-alkylacrylamide- 
Acrylamide-N-hydroxyalkyl 
acrylamide" 



MEMOIRE DESCRIPTIF 
DEPOSE A L'APPUI 
D f «UNE DEMANDE DE 
CERTIFICAT D 1 ADDITION 



se rattachant a la demande luxembourgeoise 
deposee le 6 Avril 1976 sous le numero 74 708 

Au nom de la soci§te anonyme dite : L'OREAL 

Pour : "Nouveaux terpolymeres et polymeres superieurs de N-alkyl 
acrylamide ou methacrylamide, leur procede de preparation 
et leurs utilisations en cosmetique" 

Invention : Claude MAHIEU - Christos PAPANTONIOU 
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Le brevet auquel se rattache le present certificat 
d'addition a pour objet, 5 titre de produit industriel nouveau, 
deB terpolymeres utilisables en particulier en cosmStique pour 
la realisation de laques et de lotions de mises en plis. 
5 Les terpolymgres selon le brevet principal permettent 

de confSrer aux laques et lotions de mises en plis d f excellentes 
proprigtes et notamment une bonne tenue de la coiffure. 

Le present certificat d f addition a pour objet un per- 
fectionnement ou une variante au brevet principal et notamment 
10 des terpolymeres resultant de la copolymerisation : 

a) d'au moins un monomer e de formule : 

?1 R 2 
CH 2 = C - C - NH - C - (CH 2 ) n - CH 3 (I) 

0 R 3 

15 dans laquelle : 

, et R^ representent soit un atome d*hydrogene, 
soit un radical methyle, et n est 0 ou un nombre entier de 1 3 
10 inclus, 

b) d'au moins un monomere de formule : 

20 S ~ CH = C - (CH 2 ) m - C0NH 2 (II) 

H 5 

dans laquelle m est 0 ou 1. 

3 * m s 2 R l| est soit u " atome d'hydrogene, soit le radical -COOH, 
et R 5 est un atome d'hydrogSne ou un radical -CHj, 
25 si m = 1 R^ est un atome d'hydrogSne et R,. represente le 
radical - C00H, 
et c) d'au moins un monomere pris dans le groupe constituS 

par : 

(i) l 1 anhydride maleique, 
5° (ii) les monomeres de formule : 

R' 

Rg - CH = C - (CH 2 ) p - CON - Z - OH (III) 

dans laquelle : R' represente un atome d'hydrogene ou un radical 
35 mgthyle, 

Z represente un radical alkylene lineaire ou ra- 
mifie de 1 a 6 atomes de carbone substitue ou non par une ou 
deux fonctions hydroxymethyles, 

et p est 0 ou 1 

40 si p = 0 , R g est soit un atome d f hydrog§ne, soit le radical -C0R g 
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R 8 6tant -OH ou le radical - NH - , etant 
un atome d f hydrogene ou le radical - Z 1 OH, 
et R ? est un atome d'hydrogdne ou le radical - CH 3 , 
si P = 1 , Rg est un atome d f hydrog§ne et R^ est le radical 
5 - CORg , Rg ayant la meme signification que ci-dessus, 
et (iii) les monomeres de forraule : 

CH 2 = C - COO (CH 2 - CH 2 0) t - R ±± (IV) 
R 1Q 

dans laquelle : 

10 R 10 represente un atome d f hydrogene ou un radical 

mSthyle, 

R al est un radical methyle ou ethyle et ft est 3 ou 4, 
Dans la formule III ci-dessus, le radical Z est de 
preference pris dans le groupe constitug par : 
15 - CH 2 - 

~(CH 2 ) 2 - 

- CH (C 2 H 5 ) - CH 2 - 

- C (CH 3 ) 2 -CH 2 - 

- C (CH 2 OH) 2 -CH 2 - 



20 



- C (CH 3 ) 2 - CH 2 - CH (CHj)- 
et - C (CH 3 ) (CH 2 0H)- CH 2 - 



Selon une autre forme de realisation, les copolymeres 
selon l 1 invention sont des tetra-, penta- ou polymeres supgrieurs 
qui resultent de la copolymerisation de plus d'un monomdre de 
25 formule (0 et/ou de plus d'un monomere de formule (II) et/ou de 
plus d f un monomere du troisieme groupe c) ci-dessus. 

Selon une autre variant e de 1' invent ion, les copolymdres 
rgsultent de la copolymerisation d f un monomdre de formule (I), 
d»un monomere de formule (II), d'un monomere du groupe c) et 
30 d f au moins un autre monomdre pris dans le groupe constitue par : 

(i) le styrdne, 

(ii) la N-vinylpyrrolidone, 

(iii) CH- = C - CN (V) 

c i 

R 12 

35 dans laquelle R 12 represente un atome d'hydrogene ou un radical 
methyle, 

(iv) CH = C - C - 0 - R nll (VI) 

R 13 0 

dans laquelle : 

represente un atome d'hydrogene ou un radical 
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10 



15 



20 



25 



30 



35 



mgthyle, represente un radical alkyle lineaire ou ramifii 
ayant de 1 a 18 atomes de carboile, un radical -(CH 2 ) 2 -N(CH 3 ) 2 



ou un radical - CH 2 CHgOH 



(v) R - C - 0 - CH = CH- 
15 ii 2 



(VII) 



do 



dans laquelle R 15 represente un radical alkyle lingaire ou ra- 
mifig ayant de 1 3 16 atomes de carbone, 

(vi) CH - C00R ! (VIII) 
CH - C00R' 

dans laquelle R' reprgsente un radical alkyle ayant de 1 a 3 
atomes de carbone, 

et (vii) CH 2 = CH - 0 - R l6 (IX) 
dans laquelle R lg represente un radical alkyle saturg lineaire 
ou ramifie ayant de 1 a 17 atomes de carbone. 

Les copolyraeres selon l 1 invention peuvent etre re- 









= 0 - 


w 





?5 

• CH - C - 
i 



NH - C - 
i 

R 3 



<? H 2>m * 



(CH 2 ) n -CH 3 



•M 



C = 0 
NH n 



l l* R 2* R 3* R *l et ^5* n et m ont les 



dans laquelle : 

les radicaux R^ 
significations donnees ci-dessus^pour les formules I et II, 
w correspond 3 5 5 90 % en poids, x correspond 5 5 a 90 % en 
poids, y correspond 5 5 a 50 % en poids et k correspond 3 0 
a 50 t 9 

Q reprgsente un motif d'un monomere pris dans le groupe cons- 
titug par : 1 'anhydride malgique, les monomer es de formule (III) 
et les monomeres de formule (IV) ci-dessus et M represente au 
moins un motif d'un monomere pris dans le groupe constitug par 
le styr&ne, la N-vinylpyrrolidone et les inonomSres de formule 
V 5 IX ci-dessus. 

Parmi les monomSres de formule (I), on peut en parti- 
culier citer : la N-tertiobutyl acrylamide, la N-octyl acrylamide, 
la N-decyl acrylamide, la N-dodecyl acrylamide, la 
N~/Tdimgthyl-l,l) propyl-l7 acrylamide, la N-/Tdimethyl-l,l) 
butyl-l7 acrylamide, la N-/Jdim6thyl-1 jl) pentyl-l/acrylamide 
BSB/MAB/315M 
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ainsi que les mgthacrylamides correspondantea. 

Parmi les monomdres de formule (II), on peut en 
particulier citer 1 'acrylamide, la mgthacrylamide, l'acide 
malgamique et l'acide itaconamique. 
5 Parmi les monomdres de formule (III), on peut 

en particulier citer : la N-bydroxymgthyl acrylamide, la 
N-hydroxymethyl mgthacrylamide, la N-/Jhydroxy-2) gthyl7 
acrylamide, la N-/J hydroxy-2) ethyl7 mgthacrylaraide, 
l'acide N-hydroxymgthyl malgamique, la N-hydroxymgthyl 
10 maleamide, la N,N'-dihydroxymgthyl malgamide, l'acide 

N-hydroxyraethyl itaconamique, la N-hydroxymethyl itaconamide, 
la N,N-dihydroxymethyl itaconamide, la N-/Thydroxymgthyl-l) 
propyl _7 acrylamide, la N-/Thydroxymethyl-l) propyl-_7 
mgthacrylaraide, la N-/Tmethyl-1 hydroxymethyl-1) 6thyl-l7 
15 acrylamide, la N-£TVnethyl-l hydroxymethyl-1) gthyl-l7 metha- 
crylamide, la N-/tris (hydroxyraethyl) -1,1,1 mgthyl7 acryla- 
mide, la N-/tris (hydroxyraethyl) methyl/ methacrylamide, 
la N-/Jhydroxy-3 dimethyl-1,1) butyl7 acrylamide, la 
N-/Jhydroxy-3 dimethyl-1,1) butyl7 methacrylamide, la 
20 N-/Thydroxy-2) gthyl7 N-methyl acrylamide, la N-/Thydroxy-2) 
ethyl7 N-methyl mgthacrylamide , la N-/bis (hydroxyraethyl) -1,1 
ethyl7 acrylamide et la tWbis (hydroxyraethyl)-^! ,1 gthyl7 
mgthacrylamide. 

Parmi les monomeres de formule (IV) on peut citer 
25 les acrylates et mgthacrylates d» 'w-ragthyl ou gthyl polygthy- 
leneglycol. 

Parmi les monomeres de formule (V) a (IX), on peut 
en particulier citer 1 'acrylonitrile, le ragthacrylonitrile, 
les acrylates et mgthacrylates de mgthyle, d'gthyle, de pro- 

30 pyle, d'isopropyle, de butyle, de tertiobutyle, d'hexyle, de 
dgcyle, de dodgcyle, d'octadgcyle, d 'hydroxy-2 gthyle et du 
N,N-dimgthylamino-2 gthyle, l'acgtate de vinyle, le propio- 
nate de vinyle, le butyrate de vinyle, le laurate de vinyle, 
le stgarate de vinyle, le pivalate de vinyle, le ngo- 

35 heptanoate de vinyle, le ngo-octanoate de vinyle, le ngo- 
decanoate de vinyle, le tetraragthyl-2,2,M valgrate de 
vinyle, et l'isopropyl-2 dimgthyl-2,3 butyrate de vinyle, 
le malgate de dimgthyle, le malgate de digthyle, l'itaconate 
de dimgthyle, l'itaconate de digthyle, le mgthyl vinyl gther, 

4,0 1,gfch yl vinyl gther, le butyl vinyl gther, l'isopropyl vinyl 



BSB/MAB/31584 



5 



ether, l'octyl vinyl ether, le dod§cyl vinyl ether, et l'octa- 
dScyl vinyl ether. 

Les copolymSres selon 1' invention ont de preference 
un poids moleculaire compris entre 1.000 et 500.000 et plus 
5 particulierement un poids moleculaire compris entre 2.000 
et 200.000. 

Dans une forme particuliere de realisation, les copo- 
lymers selon 1* invention sont reticules avec un agent de reti- 
culation dans une proportion comprise entre 0,01 et 2 % en 
10 poids par rapport au poids total des monomeres mis a reagir. 

Parmi les diffSrents agents de reticulation pcuv.r.r.*; 
etre utilises, on peut en pavticulier citer : le dime';hacry~ 
late de diSthyl§neg!ycol, le dialiyi ether, le tetra allyloyy- 
ethane, le dimSthacrylate de l 1 ethylene glycol et le diacryla^o 
±5 de l f ethylene glycol. 

Selon une forme particuliere de realisation, lorsque 
le radical represente une fonction acide carboxylique libr^ ; . 
ou lorsque le radical Q represente un motif ..Vcrihrrl-ide ::a~ 
leique, ces fonctions peuvent etre neutralises avec au r.rir.^* 
:.0 une base organique telle que la monoethanolamine, la diStSano- 
lamine, la trigthanolamine, les isopropanolamines telles que la 
tri-isopropanolamine, la morpholine ainsi que certains amino- 
alcools tels que l'amino-2 methyl-2 propanol ct i'anino-2 
mSthyl-2 propanediol-1 ,3 . 

'5. Les fonctions carboxyliques ou anhydrides peuvent 

etre neutralises avec ces bases organiques dans une proportion 
comprise entre 10 et 150 %. 

La present e invention a egalement pour objet un pro- 
cede de preparation des copolymeres tels que decrits ci-dessus, 
j0 Ces copolymers peuvsnt etre prepares par copolymeri- 

sat ion en solution dans un colvmt organique tel que les alcoolt 
les esters, les cetones ou les -ydrocarbures. 

Parmi ces solvants, 0.1 peut en particulier citer : 
le methanol, l'isopropanol, l'ethanol, 1 'acetate d'ethyle, 
35 l'Sthyl methylcetcne, le benzen?, etc. 

La copolymSrisation prat element avoir lieu en sus- 
pension ou en emulsion dans un solvant inerte tel que l'eau. 

La copolymerisation p<mt esalernent avoir lieu en 

masse. 



•3 
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Ces copolymgrisations peuvent etre effectuees en 
presence d'un catalyseur de polymerisation generateur de ra- 
dicaux libres, tel que le peroxyde de benzoyle, le peroxyde 
de lauroyle, l'azo-bis-isobutyronitrile, l'eau oxygenSe, les 
5 divers couples d » oxydoreduction tels que (NH^ S 2 0 g , 
FeCl 2 , etc. 

La concentration en catalyseur varie entre 0,2 et 
10 % en poids par rapport aux monomeres mis a reagir et en 
fonction du poids moleculaire des copolyraeres que I'on sou- 
10 haite obtenir* 

La presente invention a en outre pour objet 1 'utili- 
sation des nouveaux copolymeres dgcrits ci-dessus dans des 
compositions cosmetiques. 

La presente invention a en particulier pour objet 
15 des compositions cosmetiques se presentant sous forme de laques 
ou de lotions de mises en plis. 

Ces compositions cosmetiques sont essentiellement 
caracterisSes par le fait qu'elles contiennent au moins un 
copolymere tel que defini ci-dessus en solution dans un vehi- 
20 cule cosm§tique approprie. 

Les compositions cosmetiques selon l f invention peu- 
vent etre, par exemple 3 des laques pour cheveux se presentant 
ou non sous forme d 'aerosols, des lotions de mises en plis, des 
compositions traitantes pour la chevelure, des supports de 
25 teinture, des ahampooings ou encore des compositions dites 

"rinses" que l'on applique sur les cheveux apres lavage de la 
chevelure a l'aide d'un shampooing. 

A titre d'exemple, une laque agrosol pour cheveux 
peut etre realisee en conditionnant dans une bombe aerosol de 
30 0,2 h 8 % en poids d'un copolymere selon 1' invention, de 6 a 
30 % et de preference de 8 a 25 % en poids d'un alcool, le 
reste etant essentiellement constituS par un gaz propulseur 
liquefie sous pression tel que le dichlorodif luoromg thane, le 
trichlorof luoromSthane , le protoxyde d' azote ou du gaz carbo- 
35 nique ou des melanges de ceux-ci. 

En tant qu'alcool, on utilise de preference I'alcool 
ethylique ou I'alcool isopropylique. 

Les lotions de mises en plis selon 1* invention peu- 
vent etre par exemple realisees en introduisant dans une solu- 
tion hydroalcoolique ayant un titre de 20 a 66 % en alcool, 



40 
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de 0,3 5 6 % en poids d'un copolymere selon l 1 invention. 

Les compositions cosmgtiques selon l 1 invention peu- 
vent egalement contenir des adjuvants cosmetiques convention- 
nels tels que des parfums, des colorants, des preservateurs, 
5 des plastif iants, des produits cationiques, des produits non 
ioniques, des silicones pour araeliorer la brillance ou d'au- 
tres resines cosmetiques. 

Dans le but de mieux faire comprendre 1 'invention, 
on va maintenant decrire a titre d 'illustration et sahs aucun 
10 caractere limitatif divers exemples de preparation des copoly- 
mdres ainsi que differents exemples de compositions a base de 
ceux-ci. 

EXEMPLES DE PREPARATION DE COPOLYMERES 

EXEMPLE 1 

15 Dans un ballon d 1 un litre, muni d'un refriggrant, d'un 

agitateur raecanique et d'un tube adducteur d 'azote, on introduit 

- 400 g d'ethanol, 

- 65 g de N-tertiobutyl acrylamide, 

- 20 g d 'acrylamide, 

20 - 15 g de N-hydroxym6thylacrylamide 

et - 1 g d'azo-bis-isobutyronitrile. 

Le melange reactionnel est chauffg a 80°C pendant 
8 heures a l'aide d'un appareil thermostate puis on laisse re- 
froidir juaqu'a temperature ambiante. 
25 La solution est alors versee, goutte a goutte, dans 

un recipient contenant de 1' acetate d'ethyle. Le polymere pre- 
cipite est ensuite filtre et seche sous pression reduite. 

ViscositS : 2,61 cPo (en solution 3 5 £ dans le 
DMP a 3M°C) 
30 EXEMPLE 2 

Selon le meme mode operatoire que dans l'exemple 1, 
ci-dessus, on copolymerise : 

" ^7,5 g de N-tertiobutyl acrylamide 

- 20 g d 'acrylamide 

35 - 20 g de N-hydroxymethylacrylaraide 

et - 12,5 g de mgthacrylate de m€thyle. 

Viscosite du copolymSre obtenu : 2,78 cPo. 



40 
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EXEMPLES DE COMPOSITIONS 

EXEMPLE A 

On prepare selon 1 'invention une lotion de mise en 
plis en procSdant au melange des ingredients suivants : 



PolymSre prgparg selon 1 1 exemple 1 2 g 

Parfum . 0 5 lg 

Alcool ethylique *4 5 g 

Eau q.s.p 100 g 



Cette lotion de mise en plis appliquee de fagon con- 
ventionnelle permet de conferer aux cheveux un aspect brillant 
et une excellente tenue dans le temps. 
EXEMPLE B 

On prepare selon 1» invention une laque pour cheveux 
en procedant au melange des ingredients suivants : 

Polymere prepare selon 1' exemple 2 H g 

Parfum , 0 5 3g 

Alcool absolu q.s.p 100 g 

On conditionne 25 g de cette solution dans une bombe 
aerosol avec 47 g de trichlorof luoromethane et 28 g de dichloro- 
dif luoromethane . 

On obtient par pulverisation de cette laque un bel as- 
pect brillant de la chevelure ainsi qu ! un fort pouvoir laquant . 

Les cheveux sont doux au toucher et la laque s'elimine 
facilement par peignage ou brossage. 
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REVENDICATIONS 
1. Copolymeres caracterises par le fait qu f ils result ent 
de la copolymerisation : 

(a) d'au moins un monomSre de formule : 

5 ?1 ?2 

CH 2 = C - C - NH - C - (CH 2 ) n - CH 3 (I) 

o ^ 

dans laquelle : 

^1* R 2 et R 3 representent soit un atome d'hydrogene, soit un ra- 
10 dical methyle, 

et n est 0 ou un nombre entier de 1 a 10 inclus; 

(b) d'au moins un monomere de formule : 

R 4 - CH = C - (CH 2 ) m - C0NH 2 (II) 

15 dans laquelle : 
m est 0 ou 1 

si m z 0 R n est soit un atome d'hydrogene soit le radical-COOH 

et R,- est un atome d'hydrogene ou un radical -CH^ 
si Er 1 R 4 est un atome d'hydrogene et R 5 reprgsente le radi- 
20 cal - COOH 

et (c) d'au moins un monomere pris dans le groupe consti- 
tue par : 

(i) l 1 anhydride maleique, 

(ii) les monomeres de formule : 
25 R . 

R 6 - CH = C - (CH 2 ) p - CON - Z - OH (III) 

dans laquelle : 

R ! represent e un atome d'hydrogene ou un radical 

30 methyle, 

Z represente un radical alkylene lineaire ou ramifie 
de 1 a 6 atomes de carbone, substitue ou non par une ou deux 
fonctions hydroxymethyles, 

et p est 0 ou 1 
si P = 0 « Rg est soit un atome d'hydrogene, soit le radical 

- CORg , Rg etant -OH ou le radical -NH-Rg, R g etant 
un atome d'hydrogene ou le radical -Z-OH, 
et R^ est un atome d'hydrogene ou le radical -CH^ 
si P = 1 , Rg est un atome d'hydrogene et R ? est le radical 

~ C0R 8 9 R 8 ayant la m eme signification que ci-dessus, 



35 



40 
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CH 2 = C - COO (CH 2 - CH 2 °V R 11 (IV) 



et (iii) les monomeres de formule 

C 
i 

R 

R 10 represente un atome d'hydrogene ou un radical 



x 10 

dans laquelle : 



mithyle, 

R 1:L eBt un radical raethyle ou ethyle et £ est 3 ou 4. 

2. Copolymeres selon la revendication 1, caractei»isS9 
par le fait qu'ils resultent de la copolymer isation de 5 a 90% 

10 en poids d'au moins un monomere de formule I, de 5 £ 90 % en 
poids d'au moins un monomere de formule II et de 5 a 50 % en 
poids d* anhydride maleique ou d*au moins un monomere corres- 
pondant 5 ceux des formule s III et IV. 

3. Copolymeres selon l'une quelconque des revendica- 
15 tions 1 et 2, caracterises par le fait qu'ils result ent ega- 

lement de la copolymerisation d'au moins un autre monomere 
pris dans le groupe constitue par : 

(i) le styrene, 

(ii) la N-vinylpyrrolidone, 
20 (iii) CH 2 = C - CN (V) 

R 12 

dans laquelle R^ 2 represente un atome d'hydrogdne ou un radical 
m§thyle, 

(iv) CH 2 = C - C ^ 0 - R lZ| (VI) 

25 ^ H 13 0 

dans laquelle R^ represente un atome d'hydrogene ou un radical 

methyle, R^ represente un radical alkyle lineaire ou ramifie 

ayant de U 18 atomes de carbone, un radical -(CH 2 ) 2 ~N(CH 5 ) 2 

ou un radical - CH 2 CH 2 0H 

30 <v) R - C - 0 - CH = CH 0 (VII) 

1? t? 2 
0 

dans laquelle R^ represente un radical alkyle lineaire ou ra- 
mifie ayant de 1 a 16 atomes de carbone, 

(vi) CH - C00R' (VIII) 
n 

35 CH - COOR' 

dans laquelle R' represente un radical alkyle ayant de 1 a 3 

atomes de carbone, 

et (vii) CH 2 = CH - 0 - R lg (IX) 

dans laquelle R g represente un radical alkyle sature lineaire 
40 ou ramifie ayant de 1 § 17 atomes de carbone. 
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4. Copolymeres selon l'une quelconque des revendica- 
tions precedentes, caracterises par le fait que les monomeres 
de formula I sont pris dans le groupe constitue par la 
N-tertiobutyl acrylamide, la N-octyl acrylamide, la N-decyl 
5 acrylamide, la N-dodecyl acrylamide, la N-/Tdimethyl-l,l) 
propyl~l7acrylamide, la N-/Tdimethyl-l,l) butyl-l7acrylamide, 
la N-/Tdimethyl-l,l) pentyl-l7acrylamide , et les methacryla- 
mides correspondantes. 

5* Copolymeres selon l'une quelconque des revendica- 
10 tions precedentes, caracterises par le fait que les monomeres 
de formule II sont pris dans le groupe constitue par 1' acryla- 
mide, la methacrylamide, l ! acide maleamique et l f acide itaco- 
namique . 

6. Copolymeres selon l'une quelconque des revendica- 
15 tions precedentes, caracterises par le fait que les monomeres 
de formule Illsont pris dans le groupe constitue par 
la N-hydroxymethyl acrylamide, la N-hydroxymethyl m§thacryla- 
mide, la N-/Jhydroxy-2) ithyl/acrylamide, la N-/Jhydroxy-2) 
ethyl/mgthacrylamide, l'acide N-hydroxymethyl maleamique, 
20 la N-hydroxymSthyl maleamide, la N,N f -dihydroxymethyl malea- 
mide, l'acide N-hydroxymethyl itaconamique, la N-hydroxym§thyl 
itaconamide, la N,N-dihydroxymethyl itaconamide, la 
N-/Thydroxymethyl-l) propyl/acrylamide, la N-/Thydroxymethyl-l ) 
propylJmethacrylamide , la N-/Jmethyl-1 hydroxymethyl-1) 
25 ethyl-l7acrylamide, la N-/(methyl-l hydroxymethyl-1) 6thyl-l7 
methacrylamide, la N-/tris (hydroxymethyl)-l,l,l methyl7acryla- 
mide, la N-/tris (hydroxymethyl) -1,1,1 methyl7methacrylamide , 
la N-/Thydroxy~3 dimfithyl-1,1) butyl7acrylamide , la N-/Thydroxy- 
3 dimethyl-1,1) butyl7methacrylamide , la N-/7hydroxy-2) ethyl7 
30 N-mgthyl acrylamide, la N-/Thydroxy-2) gthyl7 N-methyl metha- 
crylamide, la N-/bis (hydroxymethyl)-l,! ethyl7acrylamide et 
la N-/bis (hydroxymethyl) -1,1 §thyl7methacrylamide . 

7- Copolymeres selon l f une quelconque des revendica- 
tions precedentes, caracterises par le fait que les monomeres 
35_ de formule IV sont pris dans le groupe constitue par les acry- 
lates et methacrylates d'w-methyl ou ethyl polyethyleneglycol . 

8. Copolymeres selon l'une quelconque des revendica- 
tions prgcedentes, caracterises par le fait que les monomeres 
de formulas V a IX sont pris dans le groupe const ituS par : 
*J0 l'acrylonitrile, le methacrylonitrile , les acrylates et metha- 
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crylates de methyle, d 'ethyle, de propyle, d'isopropyle, de 
butyle, de tcrtiobutylc, d'hexyle, de decyle, de dodgcyle, 
d' hydroxy- 2 ethyle et de N,N-dimethylamir.o-2 ethyle, d'octa- 
dgcyle, l'acgtate de vinyle, le propionate de vinyle, le 
butyrate de vinyle, le laurate de vinyle, le stearate de 
vinyle, le pivalate de vinyle, le neo-heptanoate de vinyle, 
le ngo-octanoate de vinyle, le neo-decanoate de vinyle, le 
tetramethyl-2,2,M valerate de vinyle et l'isopropyl-2 
dim§thyl-2,3 butyrate de vinyle, le maleate de diraethyle, 
le maleate de diethyle, l'itaconatc de dimethyle, l'itaco- 
nato de diethyle, le methyl vinyl ether, 1 'ethyl vinyl ether, 
le butyl vinyl ether, l'isopropyl vinyl ether, l'octyl vinyl 
ether, le dodecyl vinyl ether et l'octadecyl vinyl ether. 

9'. Copolymeres selon l'une quelconque des revendica- 
tions prgcgdentes, caractgrisgs par le fait qu'ils ont un poids 
moleculaire corapris entre 1.000 et 500.000 et de preference 
compris entre 2.000 et 200.000. 

10. Copolymeres selon l'une quelconque des revendica- 
tions precedentes, caracterises par le fait qu'ils rgpondent 
a la formule ggngrale suivante : 



-CH, 



r - 

C 
i 



L 






= 0 - 


w 





1» 



7s 



?2 

NH-C-(CH 9 ) -CH\ 
t d n 3 

R 3 



i 2 m J 



C = 0 
NH„ 
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dans laquelle : 

les radicaux 1^, r 2 , R^, R|| et R 5 , n et m ont les significations 
donnges ci-dessus pour les formules I et II, w correspond a 5 a 
90 % en poids, x correspond a 5 3 90 % en poids, y correspond a 
5 S 50 % en poids et k correspond a 0 S 70 % en poids, 
Q represente un motif d'un monomere pris dans le groupe consti- 
tue par 1' anhydride malgique, les monomires de formule (III) et 
les monomeres de formule (IV) ci-dessus, et M reprgsente au moins 
Utr motif d'un monomere pris dans le groupe constitue par le 
styrene, la N-vinylpyrrolidone et les monomeres de formule V a 
IX ci-dessus. 

t 

11. Copolymdres selon l'une quelconque des revendications 
prgcgdentes, caracterisgs par le fait qu'ils sont rgticulgs a 
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l'aide d'un agent de reticulation dans une proportion comprise 
entre 0,01 et 2 % en poids par rapport au poids total des 
monomeres. 

12. Copolymeres selon la revendication 11, caracteri- 
s§s par le fait que 1 'agent de reticulation est pris dans le 
groupe constitue par le dimSthacrylate de diethylSne glycol, 
le diallyl ether, le tetra allyloxyethane, le dimethacrylate 
de l 1 ethylene glycol et le diacrylate de 1 T ethylene glycol. 

13. FrocedS de preparation des copolymSres selon 
I 1 une quelconque des revendications 1 a 12, caracterise par 
le fait que les monomdres sont mis S reagir en masse ou dans 
un solvant approprie en presence d'un catalyseur de polymeri- 
sation gSnerateur de radicaux libres. 

14. Procede selon la revendication 13, caracterise 
par le fait que la concentration en catalyseur varie de 0,2 
a 10 % en poids par rapport aux monomeres mis a reagir. 

15. Composition cosm6tique caracterisee par le fait 
qu'elle contient dans un vehicule cosm(§tique approprig au 
moins un copolymere selon 1'une quelconque des revendications 
1 a 11 ou au moins un copolymere obtenu selon l'une quelconque 
des revendications 13 et 14. 

16. Composition selon la revendication 15, caractSri- 
see par le fait qu'elle est conditionnee dans une bombe aero- 
sol et contient de 0,2 & 8 % en poids de copolymere, de 6 a 

30 % et de preference de 8 § 25 % en poids d'un alcool, le 
reste etant essentiellement constitue par un gaz propulseur 
liquefie sous preesion. 

17. Composition selon la revendication 15, caracteri- 
see par le fait qu'elle est une solution hydroalcoolique con- 
tenant de 0,3 a 6 % en poids de copolymere et constitue une 
lotion de mise en plis. 

18. Composition selon l'unc quelconque des revendica- 
tions 15 a 17, caracterisSe par le fait qu'elle contient en 
outre des adjuvants cosmetiques tels que des parfums, des 
colorants, des preservateurs , des plastif iants , des produits 
cationiques, des produits non ioniques, des silicones ou 
d'autres resines cosmetiques. 
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